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Composition gpaissie ou gelifiee de conditiounemeut des cheveux contenant au 
moins un polymere cationlque, au moins un polymSre anionique et au moins une 
gomme de xanthane. 

La presente invention est relative a une composition destinee au condi- 
tionnement des cheveux epaissie, stable et homogene contenant au moins un 
polymere cationlque, au moins un polymSre anionique et au moins une gomme de 
xanthane. 

La demanderesse a deja deer it et revendique dans son brevet franca is 
2.383.660 des compositions a base de polymeres cationiques et de polymeres 
anioniques destinies au traitement des cheveux, 

Ces compositions permettent d'obtenir sur cheveux mouilles un demelage 
facile, un toucher agreable et sur cheveux sSchSs de la brillance, de la 
tenue, du volume. 

Lorsque l'utilisation de ces compositions est prevue dans un procede 
comprenant 1* application de la composition avec un temps de pose au contact 
des cheveux et leur rincage il est souhaitable generalement d'utiliser des 
compositions ayant une bonne tenue sur la tSte c ? est-a-dire ne coulant pas. 
C'est la forme generalement souhaitee pour les compositions ditaa de rincage 
ou "rinses". 

La demanderesse a essaye divers epaississants et notamnsnt des epalssls- 
sants vegStaux choisis dans les families comprenant les alginates 9 les carra- 
ghenates, la gomme arabique, les derives cellulosiques tela que la methylcel- 
lulose, l'hydroxymethylcellulose. 1'hydroxyethylcellulose, l/hydroxypropylcel- 
lulose, l'hydroxypropylmethylcellulose, la carboxymethyl cellulose. De telles 
compositions presentent souvent 1 ' inconvenient d'etre relativement instables 
au stockage. On constate, en effet* une decantation pouvant entratner, ei la 
remise en solution des epaississants n'est pas totale, des proprietes cosme- 
tiques nettement moins bonnes que celles que l f on pouvait attendre de la 
composition preparee initialemsnt. 

La demanderesse a decouvert que les gommes de xanthane permettaient de 
preparer des compositions a base de polymeres cationiques et anioniques 
ipaissies et presentant une stabiliti et une homogeneite nettement amSliorees 
par rapport aux compositions envlsagees anterieurement. 
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La present e invent ion a done pour objet une composition destinee au 
conditionnement des cheveux epaissie, stable et homogSae contenant au moins 
un polymere cationique, au moins un polymere anionique et au moins une gomme 
de xan thane. 

L 1 invention concerne enf in un procede de conditionnement des cheveux 
mettant en oeuvre ces compositions. 

D'autres objets de 1' invention apparaxtront a la lecture de la descrip- 
tion et des exemples qui suivent. 

La composition de conditionnement des cheveux a base de polymeres catio- 
nlques et de polymeres anioniques selon l 1 invention est essentiellement 
caracterisee par le fait qu'il s'agit d'une composition epaissie ou gelifiee, 
stable et homogene et contenant en plus du polymere cationique et du polymere 
anionique au moins une gomme de xan thane. 

Les gommes de xan thane utilisees conformement a la presents invention 
sont connues en elles-meraes et sont des polysaccharides synthetises par 
fermentation de certains aucres par des microorganismes tele que par la 
bacterie xanthomonas campestris* 

Ces gommes ont un poids moleculaire compris entre 1 million et 50 millions 
et une viscosite" comprise entre 350 et 1600 cps pour une composition aqueuse 
contenant IZ de gomme de xan thane (mesuree au viscosimatre Brooltfield type 
LVF & 60 tours/mn). 

Les produits plus part iculier erne nt prgfSres conformement a l'invention 
sont des produits commerciaux tels que le Keltrol commercialise* par la Societe" 
Kelco, le Rhodopol 23 C commercialise par la Societe Rhone Poulenc, l T Actigum 
CX 9 commercialise par la SocietS Ceca et le Deuteron XG commercialise par la 
Societe Schoner. 

La demanderesse a constate que les proprietes cosmetiques apportges par 
1 'association* polymere cationique, polymere anionique n'etaient nullement 
modi flees par la presence de la gomme de xanthane et au contraire ces car act e- 
ristiques etaient ameliorees du fait du maintien au contact des cheveux de 
ces polymeres de facon uniforme. 

Les compositions conformes a 1' invention peuvent igalement contenir des 
agents tensio-actif s cationiques, anioniques, non-ioniques ou amphoteires ou 
leurs melanges. 
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Dana line des realisations preferees, ces compositions contiennent des 
electrolytes tels que des sels de metaux alcalins comme les sels de sodium, 
de potassium ou de lithium, ces sels et ant choisis de preference parmi les 
halogenures tels que chlorure, bromure, les sulfates ou les sels d'acide 
organique comme en particulier des acetates ou lactates. Des Electrolytes 
egalement utilisables conformement a I'invention sent les sels de metaux 
alcalino-terreux choisis de prgfSrence parmi les carbonates, silicates, 
nitrates, acetates,, gluconates, pantothenates et lactates de calcium, magnesium, 
strontium, 

L ' electrolyte prefere est le chlorure de sodium. 

Les polymer es cationiques et anioniques sont presents respectivement 
dans les compositions conformement a l f invention dans les proportions com- 
prises entre 0,01 et 10% en poids et de preference entre 0,05 et 5% en poids 
par rapport au poids total de la composition. Le rapport en poids entre 
polymSres cationiques et polymSres anioniques varie generalement^ entre 0,1 et 
40 et de prSfgrence entre 0,1 et 5. 

Les gomme8 de xanthane utilisees dans les compositions de l'invention 
sont presentee dans les proportions comprises entre 0,05 et 5% en poids de 
preference 0,1 et 1% en poids par rapport au poids total de la composition. 

Les agents tensio-actifs cationiques, anioniques, non-ioniques, am- 
photeres ou leurs melanges sont generalement utilises dans les proportions de 
0,1 a 70% en poids et de preference de 0,5 a 50% par rapport au poids total 
de la composition. 

Les polymeres cationiques utilises conformement a l'invention sont des 
polymer e 8 du type polyamine, polyamlnopolyamide ou polyammonlum quaternalre 
dans lesquels le groupement amine ou ammonium fait par tie de la chaine poly- 
mere ou est reliee I celle-cl et lis ont un poids moleculaire comprls entre 
500 et 3.000.000. 

Les polymeres anioniques sont des polymeres ayant un poids moleculaire 
compris entre 500 et 3.000.000 et comportent des groupes carboxyliques et/ou 
sulfonlques. 

Les polymeres cationiques utilisables conformement 3 1* invention sont 
choisis notamment parmi les polymeres suivants : 

1°) les copolymeres vinyl-pyrrol id one-acry late ou methacrylate de dial- 
kylaminoalkyle (quaternlses ou non) , tels que ceux vend us sous les denomina- 
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tions Gafquat par la Gaf Corp, comms par exemple le "copolymere 845" , le 
"Gafquat 734 ou 755" decrits notamment plus en detail dans le brevet frangais 
2.077. !VJ et le brevet francais 2.393.573, 

2°) les derives d'ethers de cellulose comportant des groupements ammo- 
nium quatemaires tels que ceux decrits dans le brevet francais 1.492.597 et 
notamment les polymeres vendus sous les denominations JR tels que JR 125, jR 
400, JR 30 M et LR, tels que LR 400 et LR 30 M par la Societi Union Carbide 
Corp., les derives de cellulose cationiques * tels que les CELQUAT L 200 et 
CELQUAT H 100 vendus par la Societe National Starch et decrits dans le brevet 
americain 4.131.576, 

3°) les polysaccharides cationiques comms decrits dans les brevets 
americain 3.589.978 et 4.031.307 et en particulier le Jaguar C. 13 S vendu 
par la Societe Meyhall, 

4°) les polymeres cationiques choisis dans le groupe forme par : 

a) les polymeres contenant des motifs de formule : 
-A-Z-A-Z- (I) dans laquelle A designe un radical comportant deux 
fonctions amine et de preference piperazinyle et Z designe le symbole B ou 
B»; B et B f identiques ou differents designent un radical bivalent qui est un 
radical alkylene a chaine droite ou ramifiee, comportant jusqu'a 7 atonies de 
carbone consecutifs dans la chaine prindpale, non substitue ou subs titue par 
des groupements hydroxy le et pouvant comporter en outre des atomes d'oxygene, 
d r azote, de soufre, 1 a 3 cycles aromatiques et/ou heterocycliques; les 
atomes d'oxygene, d'azote et de soufre etant presents sous forme de grou- 
pements Sther ou thioether, sulfoxyde, sulfone, sulfonium, amine, alkylamine, 
alkeny lamine , benzylamine, oxyde d 'amine, ammonium quaternaire, amide, imide, 
alcool, ester et/ou urethane; ces polymeres et leur procede de preparation 
sont decrits dans le brevet francais 2.162.025, 

b) les polymeres contenant des motifs de formule : 

- A - Zj - A — Zj - (II) dans laquelle A designe un radical comportant deux 
fonctions amine et de preference piperazinyle et designe le symbole Bj ou 
B'^ et il signifie au mo ins une fois le symbole B'^; B^ designe un radical 
bivalent qui est un radical alkylene ou hydroxyalkylene I chaine droite ou 
ramifiee ayant jusqu'a 7 atomes de carbone consecutifs dans la chaine prin- 
cipale, B^ est un radical bivalent qui est un radical alkylene a chaine 
droite ou ramifiee ayant jusqu'a* 7 atomes de carbone consecutifs dans la 
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chatne principale, nou substitue ou substitue par un ou plusieurs radicaux 
hydroxy le et interrompu par un ou plusieurs atomes d' azote, l'atome d 1 azote 
etant substitue par une chaine alkyle interrompue eventuellement par un atome 
d'oxygene et coraportant eventuellement une ou plusieurs fonctions hydroxy le; 
ces polymeres et leur procSdi de preparation sont decrits dans le brevet 
francais 2.280,361; 

c) les produits d'alcoylation avec les halogenures d'alcoyle ou de 
benzyle, tosylate ou mesylate d'alcoyle inferieur et les produits d'oxydation 
des polymlres de formules (I) et (II) ci-dessus indiquees sous a) et b). 

5°) Les polyaminopolyamides reticules eventuellement alcoyles choisis 
dans le groupe forme* par au moins un polymere reticule soluble dans I'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyaminopolyamlde (A) prepare par polyconden- 
sation d'un compose acide avec une polyamine. Le compose acide est choisi 
parmi : (i) les acides organiques dicarboxyliques, (ii) les acides alipha- 
tiques mono et dicarboxyliques a double liaison (iii) les esters des acides 
precites, de preference les esters d'alcanols inferieurs ayant de 1 5 6 
atomes de carbone; (iv) les melanges de ces composes* La polyamine est choi- 
sie parmi les polyalcoyl^ne-polyaiaines bis-primaires mono- ou bis-secon- 
daires; .0 I 40 moles % de cette polyamine peuvent etre remplacees par une 
diamine bis-prircaire de preference l'Sthylene-diamine ou par une diamine 
bis-secondaire de preference la piperazine et 0 a 20 moles % peuvent etre 
remplacees par I'hexamethylenediamine. La reticulation est realisee au moyen 
d'un agent retlculant (B) choisi parmi les eplhalohydrines, les die poxy des, 
les dianhydrides, les anhydrides non satures, les derives bis-insatures, dans 
des proportions de 0,025 a O a 35 mole d T ageiit reticulant par groupement amine 
du polyaminopolyamlde (A). Ces polymeres et leur preparation sont decrits 
plus en detail dans le brevet franca is n a 2.252.840. 

L'alcoylation Sventuelle est effectcee avec du glycidoi* de I'oxyde 
d 1 ethylene, de l'oxyde de propylene ou X'acrylamlde. 

Les polyaminopolyamides reticules et eventuellement alcoyles ne com- 
port ent pas de groupements react if s P n'ont pas de propria te alcoylante et 
sont chimiquement stables „ 

Les polyaminopolyamides (A) eux-niemas sont egalement utilisables selon 
1' invent ion. 
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6°) Les polyaminopolyamides reticules solubles dans I'eau obtenus par la 
reticulation d'un polyaininopolyamide (A) (ci-dessus decrit) au moyen d f un 
agent reticulant choisi dans la groupe forme par ; 

(I) les composes du groupe comprenant (1) les bis-halohydrines (2) les 
bis-azetidinium, (3) les bis-haloacyldiamines, (4) les bis-halogenures d'al- 
coyles; 

(II) les oligomeres obtenus par reaction d'un composS (a) choisi dans le 
groupe forme par (1) les bis-halohydrinss, (2) les bis-azetidinium, (3) les 
bis-haloacyldiamines, (4) les bis-halogenures d'alcoyles, (5) les epihalohy- 
drines (6) les diepoxydes, (7) les derives bis-insatures, avec un compose (b) 
qui est un compose bifonctionnel reactif vis-a-vis du composg (a). 

(III) Le prodult de quaternisation d'un compose choisi dans le groupe 
forme par les composes (I) susnommes et les oligomeres (II) et comportant un 
ou plusieurs groupemants amine tertiaire alcoylables totalement ou partielle- 
ment avec un agent alcoylant (c) choisi de preference dans le groupe forme 
par les chlorures, bromures, iodures, sulfates, mesylates et tosylates de 
methyle ou d'ethyle, le chlorure ou bromure de benzyle, I'oxyde d'ethylene, 
I'osyde de propylenes et le glycidol. La reticulation est realises au raoyen de 
0,025 a 0,35 mole, en particulier de 0,025 a 0,2 mole et plus particuliSre- 
ment de 0,025 2 0,1 mole d'agent reticulant par groupemant amine du polyainino- 
polyamide. 

Ces reticulants et ces polymeres ainsi que leur procede de preparation 
sont decrits dans le brevet francais n° 2.368.508. 

7°) Les derives de polyaminopolyamides resultant de la condensation de 
polyalcoylene polyamines avec des acides polycarboxyliques suivie d'une 
alcoylation par des agents bifonctionnels. On peut citer par example les 
polymeres acide adipique-dialcoylaminohydroxyalcoyl-dialcoylene triamine dans 
lesquels le radical alcoyle ccmporte de 1 k 4 a tomes de carbone et designe de 
preference methyle, ethyle, propyle, decrits dans le brevet francais 1.583.363. 

Parmi ces derives, on citera les polymeres acide adipique-dimgthylamlno 
hydroxy-propyl-diethylenetriamine vendus sous la denomination Cartaretine F, 
F 4 ou F g par 13 Socig te SANDOZo 

8°) Les polymeres obtenus par reaction d*une polyalkylene polyamine 
comportant deux groupements amine primaire et au moins un groupement amine 
secondaire avec un acide dicarboxylique choisi parmi l'acide diglycolique, et 
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des acides dicarboxyliquesaliphatiques satures ayant de 3 a 8 atoines de 
carbone. Le rapport molaire entre la polyalkylene polyamine et l'acide dicarbo- 
xylique etant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le polyaminopolyamide en 
resultant etant amene a reaglr avec 1 1 epichlorhydrine dans un rapport molaire 
d f epichlorhydrine par rapport au groupement amine secondaire du polyaminopolya- 
mide compris entre .0,5 : 1 et 1,8 : 1; cites dans les brevets EUA 3. 227,615, 
2.96I.347, 

Les polymSres de ce type sont notamment ceux vendus sous la denomination 
HERCOSETT 57 par la SociSte HerculSs Incorporated ayant une viscositS a* 25°C 
de 30 cps 3 10% en solution aqueuse; sous la denomination PD 170 ou DELSETTE 
101 par la Societe Her cu lis dans le cas du copolymere d'acide adipique : Spoxy- 
propyl di€thyl£ne-triamine. 

9°) Les cyclopolymeres ayant un poids molSculaire de 20-000 a 3*000.000 
tels que les homopolymSres comport ant comme const ituant principal de la 
chaine, des motifs repondant a la formule (III) ou (III f ) : 



<CH ), (CH 2 )£ 

(III) {CH 0 1 - R"C CR"-CH— <CH 0 K - R"C CR"-CH 

2 t , | 2 2 * | | 



2 \ / 2 2 \ / 



I 

R' (IH r ) R 



dans Laquelle iet t sont egaux H ou 1 ? et la somme £+- t = 1, R ,r designe 
hydrogene ou methyle, R€t R' designeat independamment I'm* de I 'autre, un 
groupement alcoyle ayant de 1 a 22 atomes de carbone, un groupement hydroxy- 
alcoyle dans leqael le groupement alcoyle a de. preference 1 a 5 atomes de 
carbone, un groupement amidoalcoyle inferieur et ou R et R ? peuvent designer 
con joint ement avec l'atome d r azote anquel ils sont rattaches des groupements 
he terocy cliques tels que piper idinyle on morphollnyle, ainsi que les copoly- 
mers comportant des unites de formule III on III* et de* unites derivees 
d'acrylamide ou de diacStone acrylamide, ^ est un anion, tel que bromure, 
chlorure, acetate, borate,, citrate, tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, 
phosphate. 
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Parmi les polymeres d f ammonium quaternaire du type ci-dessus defini, on 
citera 1 'homopolymere de chlorure de dimethyl diallyl ammonium vendu sous la 
denomination MERQUAT 100 ayant un poids moleculaire inferieur.a 100.000 et le 
copolymere de chlorure de dimethyl diallyl ammonium et d'acrylamide ayant un 
poids moleculaire superieur a 500.000 et vendu sous la denomination de MERQUAT 
550 par la SociSte MERCK. 

Ces polymeres sont decrits dans ie brevet fran^ais 2.080.759 et son 
certificat d'addition n° 2.190.406. 

10°) Les polyammonium quaternaires con tenant des motifs recurrent s de 
formule : 

f i fa 

dans laquelle ^ et R 2 , R 3 et R^'ggaux ou differents represented des radi- 
caux aliphatiques, alicycliques 6u arylaliphatiques contenant au maximum 20 
atonies de carbone ou des radicaux hydroxyaliphatiques inferieurs, ou bien R^^ 
et R 2 et R^ et R^, ensemble ou separemant constituent avec les atonies d 'azote 
auxquels ils sont attaches, des heterocycles contenant eventuellement un 
second heteroatome autre que l'azote, on bien R^, R 2 , R^ et R^ representent 
un groupement : 

. R' 



- CH_ - CH 



3 

R T 



dans lequel R» 3 designe hydrogene ou alcoyle inferieur et R'^ designe I'un 
des groupements suivants : 

0 .0 0 R* 0 

it H ft / 6 k 

-CN; - C -.0R f 5 , - C - R' , - C - N , - C - 0 - R'_ - D, 



R* 



6 



0 
II 

et - C - NH - R' y - D 



R f 5 designant un groupement alcoyle inferieur, R 1 ^ designant l'hydrpgene ou 
un groupement alcoyle inferieur, R* 7 designant alcoylene, D designant un 
groupement ammonium quaternaire, 
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A 2 et B 2 re P r ^ sentent <* e s groupements polymethyleniques contenant de 2 a 20 
atomes de carbone, pouvant etre lineaires ou ramifies , satures ou insatures 
et pouvant contenir, intercales dans la chaine principale, un ou plusieurs 
cycle (s) aroma tiqua(s) tels que le groupement : 

-Cfl£^=^CH 2 — (o, m, p) 

un ou plusieurs groupements : 

- < CH 2>n " *l " < C H 2 >n- 
Y 1 designant 0, S, SO, SQ 2 , 



- S - S - 



R' 8 R' Q 



0 
H 

- CH - NH - C - NH - 
OH 

0 0 
H M 

- C - H - ou - C - 0 - 

R r 



avec designant un anion derive d°im acide mineral ou organique, n €tan£ 2 
ou 3, R'g designant Phydrogene ou un groupement ale oyle inferieur, R*^ 
designant alcoyle inferleur, ou Men et et forment avec les deux 
atomes d 1 azote auxquels lis sont attaches, un cycle piperazinique; en outre, 
si A 2 designe un radical alcoylene pu hydroxyalcoylene lineaire ou rami fie, 
sature ou insature, peut egalement designer nn groupement s 

- (CH 2 ) n - CO - D - OC - (CH 2 ) n - 
dans lequel I) designe : 

a) un reste de glycol de formule - 0 ~ Z - O - 

ou Z designe un radical hydrocarbon^ lineaire ou ramif i£ ou un groupement 

repondant aux formules ; 

- ^pfl 2 - CH 2 - QZj — CH 2 - CH 2 - ou 



~h CH 2 - CH - 0 4— 
L CH. J y 



CH 0 - CH — 
CH 3 
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ou x et y designent un nombre entier de 1 a 4 representant un degre de polyme- 
risation defini et unique ou un nombre qiielcorique de 1 a 4 representant un 
degr€ de polymerisation moyen; 

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive de la piperazine. 
5 c) un reste de diamine bis-primaire de formule s 
- NH - Y - NH - 

ou Y designe un radical hydrocarbons lineaire ou ramifig ou le radical bivalent 

-CH2-CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 - ' ,' 
d) un groupement ureyleiie de formule - NH CO - NH- ; 
10 ^ est un anion tel que, chlorure ou bromure. 

Ces poly meres ont une masse moleculaire general ement comprise entre 
1.000 et 100.000. 

Des polymSres de ce type sont decrits, en particulier, dans les brevets 
francais 2.320.330, 2.270.846, 2.316.271, les demandes francaises 2.336.434, 
15 et 2.413.907 et les brevets des EUA 2.273.780, 2.375.853, 2.383.614, 2.454.547, 
3.206.462, 2.261.002, 2.271.378. 

D'autres polymeres de ce type sont decrits dans les brevets des EUA 
3.874.870, 4.001.432, 3.929.990, 3.966.904, 4.005.193, 4.025.617, 4.025.627, 
4.025.653, 4.026.945 et 4.027.020. 
20 11°) Les bomopolymeres ou copolyaiares derives d'acides aczylique ou 

methacrylique et comportant comme motif ; 

?7 R 7 R 7 

I I I 7 

I I 2 j 2 



25 



c«o c=o d=o 

I • f I 

0 0 NH 

1 f I 

t 1 I 1 I 1 

30 R 5 R 6 ' R 9 X f *9 *f 

dans lequel R ? est H ou CH^ 

A l est un groupe alcoyle lineaire ou ramifie de 1 5 6 atomes de carbone ou un 
groupe hydroxyalcoyle de 1 a 4 a tomes de carbone, 

Rg, R^, R 10 identiques ou dif ferents representent un groupe alcoyle, ayant de 
35 1 a 18 a tomes de carbone, ou benzyle, 
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R^, R^ reprSsentent hydrogene ou uh groupement alcoyle ayant de 1 a 6 atomes 
de carbone t 

dSsigne un anion mSthosulfate ou un halogenure tel que chlorure, bromure. 
Le ou les comonomeres utilisables appartlennent a la famille des : 
5 acrylamide, methacrylamide, diacetone acryl amide, acrylamide et methacryl- 

amlde substitues a l f azote par des alcoyles inferieurs, esters d'alcoyles des 
acides acrylique et methacrylique, la vinylpyrrolidone, les esters vinyli- 
ques. 

A tltre d'exemple on peut citer : 
10 " les produits references sous les noms de QUATERNIUM 38, 37, 49, 42 

dans le Cosmetic Ingredient Dictionary 

- les copolymeres d'acrylamide et de beta methacryloyloxySthyl trimSthyl- 
ammonium metho sulfate vendu sous les denominations Reten 205, 210, 220 et 240 
par la Societe Hercules, 
25 - le copolymere d'aminoethylacrylate phosphate/acrylate vendu sous la denomi- 
nation Catrex par la Societe* National Starch, qui a une viscositi de 700 cps 
a 25°C dans une solution aqueuse a 18%, 

- les copolymSres cationiques greffes et rSticules ayant un polds moleeulaire 
de 10.000 I 1.000.000 et de preference de 15.000 a 500.000 resultant de la 
20 copolymerisation : 

a) d v au mo ins un monomere cosmetique, 

b) de methacrylate de d imethyl amino ethyle, 

c) de polyethylene glycol, et 

d) d'un reticulant poly insature, 

25 decrits dans le brevet francais 2.189.434* 

Le reticulant est pris dans le gxoupe const itue" par : le dimSthacrylate 
d f Sthyl5ne glycol, les phtalates de diallyle, les divinylbenzeiies, le tetra- 
allyloxy ethane et les polyallylsucroses ayant de 2 a 5 groupes allyle par 
mole de sucrose. 

3q Le monomere cosmetique peut etre d'un type tres varle, par exemple, un 

ester vinylique d'un acide ayant de 2 a 18 atomes de carbone, un ester ally- 
llque ou methallylique d T un acide ayant de 2 a 18 atomes de carbone, un 
aery late ou methacrylate d r un alcool sature ayant de 1 a 18 atomes de carbone, 
un alkyl vinylether dont le radical alkyle comporte de 2 1 18 atomes de 
carbone, une olefine ayant de 4 a 18 atomes de carbone, un derive heterocy- 
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clique vinylique, un maleate de dialkyle ou de N,N-dialkylaminoalkyle dont 
les radicaux alkyles ont de 1 a 3 atomes de carbone ou un anhydride d'acide 
insature. 

12°) Les polymSres quaternaires de vinylpyrrolidone et de vinylimidazole 
tel que par exemple le Luviquat FC 905 vendu par la Societe B.A.S.F. ' 

13°) Les polymeres cationtques silicones par exemple ceux deer its dans 
les demandes europeennes 17121 et 17122, dans le brevet americain 4.185.087, 
la demande de brevet japouaise 80.66.506 et autrichienne 71.01171 ou encore 
ceux cites dans le dictionnaire CTFA sous la denomination AMDDIMETHICONE tel 
que le produit commercialise en melange avec d'autres ingredients sous le nom 
d' emulsion cationique "Dow Corning 929". 

D'autres polymeres cationiques utilisables sont les polyalkylenes lmines 
et en particulier les polyethylene imines, les polymeres contenant dans la 
chaine des motifs vinylpyridine ou vinylpyridinium, les condensats de polyamines 
et d'epichlorhydrine, les polyureylenes quaternaires, les derives de la 
chitine. 

Les groupement s carboxyliques sont apportes dans les polymeres anion iques 
par des mono ou diacides carboxyliques lnsatures .representee notamment par la 
f ormule 

. (A) J" -C00H 



R 2 




dans laquelle n est un nombre entier de 0 a 10, A designe un groupement 
methylene e ventu ell erne nt re lie a 1' atome de carbone du groupement insature ou 
au groupement methylene voisin lorsque n est super ieur a 1 par l f intermediaire 
d f un hSteroatome tel que oxygene, soufre, Rj. designe un atome d'hydrogene, un 
groupement phenyle, benzyle, designe un atome d'hydrogene, un groupement 
alcoyle inferieur, carboxyle, R 3 designe un atome d'hydrogene, un groupement 
alcoyle inferieur, -CH^COOH, phenyle, benzyle. 

Dans la f ormule precitee un radical alcoyle inferieur designe de prefe- 
rence un groupement ayant 1 a 4 atomes de carbone et en particulier methyle, 
ethyle... 

Les polymSres anioniques preferes utilises conformement a l'invention 
sont choisis notamment parmi : 
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- les homo- ou copolymeres d'acldes acrylique ou me thacry lique ou leurs sels 
et ea part lea lier les produits vend us sous les denominations VERSICOL E ou K 
par la Societe ALLIED COLLOID, ULTRAHOLD 8 par la Societe CIBA GEIGY, les 
copolymeres d'acide acrylique et d'acrylamide vend us sous la forme de leur 

5 sel de sodium sous les denominations RETEN 421, 423 ou 425 par la Societe 
HERCULES, le polyme thacry late de sodium vendu sous la denomination DARVAN 
n° 7 par la Societe Van der Bilt, les sels de sodium d'acldes polyhydroxy- 
carboxyliques vendus sous la denomination HYDAGEN F par la Societe HENKEL; 

- les copolymeres des acides precites avec un monomere monoEthylenique tel 

XO que 1' ethylene, le vinyl benzene, les esters vinylique, allylique, les esters 
d'acldes acrylique ou methacrylique, even tuel lenient greffes sur un polyalcoy- 
lene glycol tel que le polyethylene glycol et Eventuellement reticules, De 
tels polymeres sont decrits en particulier dans le brevet f rancais 1.222.944 
et la demande allemande 2.330.956; les copolymeres de ee type comportant dans 

15 leur chaine un motif acrylamide Eventuellement N-alcoylE et/ou hydroxyalcoylE 
tels que decrits notamment dans les brevets luxembourgeois 75370 et 75371 * 

- les copolymeres derives d'acide crotonique tels que ceux comportant dans 
leur chaine des motifs acEtate ou propionate de vinyle et eventuellement 
d' aut res. monomer es tels que esters allylique ou mE thai ly lique, ether viny- 

20 lique, ou ester vinylique d'un acide carboxylique eature h longue chaine 

hydrocarbonee tels que ceux comportant au moins 5 atomes de carbone ou encore 
un ester vinylique, allylique ou methally lique d'un acide carboxylique ou 
cyclique, ces polymeres pouvant Eventuellement §tre greffEs et rEticules. De 
tels polyraSres eont decrits entre autres dans les brevets frangais 1.222.944* 

25 1.580.545; 2.265.782, 2.265.781; 1.564.110 et 2.439.798. Des produits commer- 

claux entrant dans cette classe sont les resines 28-29-30, 26-13-14 et 28-13-10 
vendues par la Societe National Starch. . 

- Les polymeres derives d'acldes ou d* anhydrides malEique,, fumarique, 
itaconique avec des esters vinyliques, das ethers vinyliques, des halogenures 

3Q vinyliques, des derives phenylvinyliques, 1 'acide acrylique et ses esters; 

ces polymeres peuvent §tre esterifies. De tels polymeres sont decrits en par- 
ticulier dans les brevets des E.TJ.A. 2.047.398, 2.723.248, 2.102.113, le 
brevet britannique 839.805. On peut citer notamment les polymeres vendus sous 
les denominations GANTREZ AN, S ou ES par la SociEtE GEnEral Anilin ou EMA 
1325 ou 91 par la Societe MONSANTO. Des polymeres entrant Egalemant dans 
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cette classe sont les copolymeres d' anhydrides maleique, citraconique, itaco- 
nique et d'un ester allyliqne ou raethallylique comportant eventuellement un 
groupsment acrylamide ou methacrylamide dans leur chaine, mono ester if ies ou 
monoamidifies decrits dans les brevets frangais 2.350,834 et 2.357.241 de la 
demanderesse. 

Les polyacrylamides comportant des groupements carboxylates tels que 
ceux vendus par la Societe American Cyanamid sous la denomination CYANAMER A 
370. 

Les polymeres a groupement sulfoaique utilisables cqnformement a l f inven- 
tion sont choisis notamment pa mi : 

- Les sels de l'acide polystyrene sulfonique tels que les sels de sodium 
vendus sous la denomination Flexan 500 ayant un poids moleculaire d 1 environ 
500.000 ou sous la denomination Flexan 130 ayant un poids moleculaire d'envi- 
ron 100.000 par la Societe National STARCH. Be tels composes sont decrits 
notamment dans le brevet francais 2.198.719. 

- Les sals de metaux alcalins ou alcalino terreux des acides sulfoniques 
derivant de la lignine et, plus particulierement, les ligno sulfonates de 
calcium ou de sodium tels que le prcduit vendu sous la denomination Marasperse 
C-21 par. la Societe American Can Co et ceux en vendus par la Societe 
Avebene . 

- Les sels de polyacrylamide sulfoniques 3 tels que ceux mentionnes dans 
le brevet americain 4.128.631 et plus particulierement l*acide polyacrylamido- 
ethylpropane sulfonique vendu sous la denomination COSMEDIA POLYMER HSP 1180 
par la Societe HENKEL. 

- Les polymeres contenant des motifs acide alltylnaphtalene sulfonique 
salif ie tel que le sel de sodium vendu sous la denomination Darvan n° 1 par 
la SocietS Van der Bilt. 

- Les polymeres comportant dans leur chaine au mo ins un motif vinylsul- 
fonique tel que plus particulierement les polyvinyl sulfonates ayant un poids 
moleculaire ccmpris entre 1000 et 100.000 et notamment leurs sels de sodium, 
de potassium, de calcium, d'ammonium et les sels d 'amines ccmme les sels 
d'allcylamines, d'alcanolamines ainsi que les copolymeres comportant au moins 
des groupements vinylsulfoniques avec un ou plusieurs comonomeres cosmeti- 
quement acceptables tels que des acides ins a tu res choisis parmi les acides 
acrylique, mSthacrylique et leurs esters, les amides tels que 1 'acrylamide ou 
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le methacrylamide substitues ou non, les esters vinyliques, les ethers viny- 
liques et la vinylpyrrolidone, Ces polymeres sont decrits plus particulie- 
rement dans les brevets frangais 2.238.474 et americain 2.961.431 et 4.138.477. 

II est egalement possible d'utiliser conformement a l'invention a la 
place des polymeres cationiques ou bien a la place des polymeres anioniques 
des polymeres amphoteres. Dans ce cas on utilise des polymeres amphoteres 
obligatoirement so it avec un polymer e anionique, lorsque le polymer e ampho- 
tere remplace le polymere cationique, soit avec un polymere cationique lors- 
que le polymire amphotere remplace le polymere anionique. 

Les polymeres amphoteres sont coastitues de motifs A et B repartis 
statistiquement dans la chalne polymere ou A designe un motif derivant d'un 
monomere coraportant au moins un atome d 'azote basique et B designe un motif 
derivant d'un monomere acide comportant un ou plusieurs groupements carbo- 
xyliques ou sulfoniques ou bien A et B peuvent designer des groupements 
derivant de monomSres zwitterioniques de carboxybetalae; A et B peuvent 
egalement designer une chalne polymere cationique comportant des groupements 
amine secondaire, tertiaire ou quaternaire dans laquelle au moins 1'un des 
groupements amine porte un groupement carboxylique ou sulfonique reliS par 
1' intermediate d'un radical hydrocarbon^ ou bien A et B font par tie d'une 
chalne d'un polymere a motif ethylene -dicarboxylique dont I'un des 

groupements carboxylique a ete amene" a reagir avec une polyamine comportant 
un ou plusieurs groupements amines primaires, secondaires ou tertiaires. 

Ces polymeres sont decrits notamment dans les brevets US 3.836.537 et 
francais 1.400.366 alnsl que dans la demande de brevet francais 79 29 319. On 
peut egalement utiliser des polymeres amphoteres de dialkylaminoalkyle 
meth (aery late) ou meth(acrylamide)betalnise comportant ues motifs : 



-CH 2 



C 



COYR 



2,\ 

CH 2 
COO 9 



R 4 



dans laquelle designe un atome d'hydrogene ou un groupement me thy le, 
designe un groupement alkylene de 1 a 4 a tomes de carbone, Y designe 0 ou NH, 
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R 3 et R 4 designent independamment l'un de l'autre hydrogene, alkyle ayant 1 a 
4 atomes de carbone et les copolymeres avec des esters d'acides acrylique ou 
methacrylique comportant des radicaux alkyles ayant 4 I 24 atomes de carbone 
et des esters d'acides acrylique ou methacrylique comportant des radicaux 
alkyles ayant 1 a 3 atomes de carbone et eventuellement d f autres ruonoraeres 
tels que la N-vinylpyrrolidone, 1 'acrylamide, i f hydroxy ethyl ou propyl aery late 
ou methacrylate, 1 f acrylonitrile 5 le styrene, le chlorostyrene, le vinyltoluene, 
l'acetate de vinyie, etc... connus en eux-memes. 

Parmi les tensio-actifs cationiques qui peuvent etre utilises seuls ou 
en melange dans les compositions capillaires selon 1'invention, on peut citer 
en particulier : les sels d'amines grasses tels que des acetates d'alcoylamines, 
des sels d f ammonium quaternaire tels que des chlorure, bromure d'alcoyldime- 
thylbenzylammonium, d'alcoyltrimethylaiamoniuraj, de dialcoyldimethylamraonium, 
d'alcoyldimethylhydroxyethyltrimethylammonium dans lesquels les radicaux 
alcoyles ont de preference entre 1 et 22 atomes de carbone, des halogenures 
quaternaires de gluconamide tels que decrits dans le brevet americain 3.766.267, 
des halogenures quaternaires d'amide d'huile de vison 9 tels que decrits dans 
le brevet americain 4. 01 2.398 < des derives quaternaires d'haloalcanoates gras 
de dialkylaminopropylamide tels que decrits dans le brevet americain 4.038.294, 
des derives d 'ammonium quaternaires des acides gras de la lanoline tels que 
decrits dans le brevet americain 4.069.347, des sels d'alcoylpyridinium, des 
derives d 1 imidazoline. 

On peut egalement citer des composes a caractere cationique tels que des 
oxydes d'amines comrae les oxydes d'alcoyldiraethylamine ou oxydes d f ale oyl amino- 
e t hy 1 dimet hy lamine . 

Parmi les tensio-actifs anioniques, qui peuvent etre utilises seuls ou 
en melange, on peut citer en particulier : les sels alcalins, les sels d'ammoniura, 
les sels d'amine ou les sels d 'aminoalcool des composes suivants : 

- les alcoylsulfates, alcoylether sulfates, alcoylamides sulfates et 
ethersulfates, alcoylarylpolyethersulfates, -monoglycerides sulfates, 

- les ale oyl sulfonates, alcoylamides sulfonates, ale oylaryl sulfonates, 
olef ines sulfonates, paraffines sulfonates, 

- les alcoylsulfosuccinates, alcoylethersulfo succinates, alcoylamides 
sulfosuccinates; 
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- les alcoylsulfosucclnamates; * 

- les alcoylsulfoacetates, les alcoylpolyglycerol carboxylates; 

- les alcoylsulfoacetates, les alcoylpolyglycerol carboxylates; 

- les alcoylphosphates, alcoyletherphosphates; 

- les alcoylsarcosinates, alcoylpolypeptidates, alcoylamidopolypepti- 
dates, alcoylisethioaates, alcoyltaurates. 

Le radical alcoyle de tous ces composes etant le plus souvent une chaine 
lineaire de 12 3 18 a tomes de carbone. 

Les acldes gras tels que l'acide oleique, rlcinollique, palmitlque, 
stearique, les acides d'huile de coprah ou d'huile de coprah hydrogenee. 

On peut egalement citer : 

- les acyl lactylates, le radical alcoyle comprenant de 8 I 20 atomes de 
carbone; 

- les acldes carboxyliques d' ethers polyglycollques repondant a* la 
formule : 

Alk - (OCH 2 -CH 2 ) n - 0CH 2 - COOH 
sous forme de bases ou de sels ou le substltuant Alk correspond a une chaine 
lineaire ayant de 12 a 18 atomes de carbone et ou n est un nombre entler 
compris.entre 5 et 15. 

Parml les tenslo-actlfs anioniques, ceus plus particullerement preferes 
sont s le laurylsulfate de sodium, d 9 ammonium ou de triethanolamlne, le 
lauryl ethersulfate de sodium oxyethylenS a 2,2 moles d'oxyde d' ethylene, le 
sel de trietbanolamine de l'acide lauroyl kSratinique, le sel de triethanolamine 
du prodult de condensation d' acides de coprah et d* hydrolysats de proteines 
animales, les prodults de formule : 

R_40CH 2 -CH 2 ) x - OCl^ - COOH 
dans laquelle R est un radical alcoyle generalement de C 12 3 et x varie 
de 6 a 10. 

Parmi les tensio-actifs non ioniques qui peuvent Stre utilises seuls ou 
en melange, on peut citer en particnlier ; les alcools, alcoylphenols et 
acldes gras polyethoxyles, pblypropoxyles ou polyglyceroles a chaine grass e 
lineaire comportant 8 d 18 atomes de carbone. On peut egalement citer des 
copolymere3 d'oxydes d f ethylene et de propylene, des condensats d'oxydes 
d' ethylene et de propylene sur des alcools gras, des amides gras polyethoxyles, 
des amines grasses poly&thoxylees, des ethanolamides, des esters d* acides 
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gras de glycol, des esters d f acldes gras du sorbitaa oxyethylenes ou non, des 
esters d'acides gras du saccharose, des esters d f acides gras des polyethylene- 
glycols, des triesters phosphoriques, des esters d'acides gras de derives da 
glucose, des alkylglucosides, des alkylethers de glucoside. 

D'autres composes entrant dans cette classe sont : les produits de 
condensation d'un monoalcool, d'un diol, d'un alcoylphenol, d'un amide ou 
d'un diglycolamide avec le glycidol tel que par exemple les composes repondant 
a la formule : 

R 4 - CHOH - CH 2 - 0 - (CH 2 - CHOff - CH 2 - 0)^ H 

dans laquelle R^ designe un radical aliphatique, cycloaliphatique ou arylali- 
phatique ayant de preference entre 7 et 21 a tomes de carbone et leurs melanges, 
les chatnes aliphatiques pouvant comporter des groupements ether, thioether 
ou hydroxymethylene et ou p est compris entre 1 et 10 inclus; tels que decrit 
dans le brevet frangais 2.091.516. 

Des composes repondant I la formule : 

R 5 0 (C 2 H 3 0 - (CH 2 0H) H 

dans laquelle R^ designe un radical alcoyle,, alcenyle ou alcoylaryle et q est 
une valeur statistique comprise entre 1 et 10 inclus tels que decrits dans le 
brevet frangais i.477.048, 

Des composes repondant 3 la formule I 
R g CONH - CH 2 - CH 2 - 0 - CH 2 - CH 2 - 0 - (GHgCHOH-CH^O^ — E 
dans laquelle designe un radical ou un melange de radlcaux aliphatiques 
lineaires ou ramifies, satures ou insatures pouvant ccmporter eventuellement 
un ou plusieurs groupements hydroxyle, ayant entre 8 et 30 atonies de carbone, 
d f origine naturelle ou synthetique, r represente un nombre entier ou decimal 
de 1 a 5 et designe le degre" de condensation moyen, tels que decrits dans le 
brevet frangais 2.328.763, 

Parmi ces tensio-actifs non ioniques, ceux plus particulierement pre- 
feres repondent a la formule : 

R 4 - CHOH - CH 2 - 0 (CH 2 - CHOH - CH 2 -0>p H 

ou R^ designe un melange de radicaux alcoyle ayant de 9 I 12 atomes de carbone 
et p a une valeur statistique de 3,5 • 

R 5 0 - (C 2 H 3 0 - (CH 2 0H) — ^ H 

ou R 5 designe C 12 H 2 ^ et q a une valeur statistique de 4 a 5, 

R 6 - CONH - CH 2 - - 0 - CH 2 - CH 2 - 0 - (CH 2 CHOH-CH 2 0^-H 
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oii Rg designe un melange de radicaux derives des acides laurique, myristique, 
oleique et de coprah et r a une valeur statistique de 3 a 4, 

Les alcools gras oxyethylenes ou polyglyceroles preferes sont l'alcool 
oleique oxyethylene a 10 moles d'oxyde d' ethylene, l'alcool laurique oxyethy- 
lene a 12 moles d'oxyde d 1 ethylene, le nonylphenol oxyethylene a 9 moles 
d'oxyde d' ethylene, l'alcool oleique polyglycerole a 4 moles de glycerol et 
le monolaurate de sorbitan polyoxyethylene a 20 moles d'oxyde d' ethylene. 

Parmi les tensio-actifs ampho teres qui peuvent etre utilises on peut 
citer plus particulierement des alcoylamino, mono et dipropiona.tes, des 
betalnes telles que les N-alcoylbetaXnes, les N-alcoylsulfobetalnes, les 
N-alcoylamidobetalnes, les cycloimidiniums comme les alcoyl imidazolines, les 
derives de l'asparagine. 

Le groupement alcoyle dans ces tensio-actifs designe de preference un 
groupement ayant entre .1 et 22 a tomes de carbone. 

Ces tensio-actifs sont . generalement compris dans des proportions variant 
entre 0,1 et 30% et de preference entre 0,2 et 20%, 

Les compositions capillaires utilisees pour le conditionnement des 
cheveux conformes a 1' invention sont essentiellement utilisees cornrne lotions 
rincees. 

Ces lotions sont des solutions que 1'on applique avant ou apres colora- 
tion, avant pu apres decoloration, avant ou apres permanent e, avant ou apres 
shampooing ou entre deux temps du shampooing, pour obtenir un effet de condi- 
tionnement des cheveux et on rince les cheveux apres un temps de pose. Ce 
temps de pose est generalement compris entre 1 minute et 30 minutes et.de 
preference entre 2 et 15 minutes. 

Le pH de ces lotions dites rincees peut varier entre 2 et 10 et il est 
de preference compris entre 3 et 8. 

Ces lotions se presentent generalement sous forme de liquide epaissi, de 
gel ou de creme et peuvent contenir tout en demeurant homogenes un autre 
epaississant pour en modifier 1' aspect et le toucher tel que la gomme de guar 
ou les derives de celle-ci ainsi que tout autre ingredient habituellement 
utilise en cosmetique tel que des parfums, des colorants, des agents conser- 
vateurs, des agents sequestrants, des agents adoucissants. 

Le procede de conditionnement des cheveux qui constitue un objet de 
I'invention est essentiellement caracterise par le fait que l'on applique an 
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moins l'une des compositions defiuie ci-dessus sur les cheveux, qu'on maintient 
ces compositions au contact des cheveux pendant une duree suffisante pour en * 
impregner les cheveux de preference compris entre 1 et 30 minutes et qu'on 
rince ensuite a l'eau. 

Les exemples suivants sont destines a illustrer 1 'invention sans pour 
autant- presenter un caractere limltatif. 
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EXEMPLE 1 

On prepare la composition suivante : 
Gafquat 755 0»7 g MA 

Polyvinylsulfonate.de sodium 1,8 g Ma 

Chlorure de dial kyldime thy lammonium (alkyl '« derives 
d f acides gras de suif) 0,5 g MA 

Actigum CX 9 0,5 g 

Eau q.s.p. 100 g 

Cette composition se prSsente sous forme de lotion epaissie. On applique 
sur les cheveux et on laisse poser pendant environ 10 minutes puis on rince 
les cheveux. 

Les cheveux se demelent tres facilement et apres sechage ils sont ner- 
veux et gonf lants. 

Les exemples 2 5 18 qui suivent sont prepares comme la composition de 
l'exemple !• 
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Les compositions des exemples 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 et 15 se presen- 
tent sous forme d'une lotion epaissie. Les compositions des exemples 3, 8, 9, 
11, 14, 16, 17 et 18 se presentent sous forme d'un gel fluide. - 

Comme indique preced eminent, ces compositions sont appliquees sur les 
5 cheveux et laissees au contact de ceux-ci pendant quelques minutes a 30 minutes 
et de preference de 2 a 10 minutes. $n procede ensuite au rincage. 

Les cheveux dans les differents cas se demelent facilement et apres 
sechage ils sont nerveux et gonflants. 

Dans les differents exemples qui precedent on a rajoute dans chaque cas 
10 de l'eau en quantite suffisante pour 100 g ainsi que les parfums et colorants 
destines a ameliorer la presentation de ces compositions. 
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EXEMPLE 19 
On prepare la composition suivante : 
Polymere cationique constitue de motifs recurrent s 

:h 3 - ch 3 



(CHJ 3 - if- CH, ~ CO - NH - (CH 2 ) 2 - NH - CO - CH^ 0,5 g 
CH^ ClP CH 3 C? 
prepare selon le BF 2 413 907. 
Polyacrylamide modifiS a caractSre anionique 
vendu sous la denomination de Cyanamer A 370 
par la Society AMERICAN CYANAMID 1 g 

Gomme de xan thane vendue sous la denomination 

d'Actigum CX 9 par la Societe CECA 0,25 g MA 

Tensio-actif de formule : 

R-CH0H-CH o -0~(CH o CH0H-CH o -0) -H 
L j. z n 

ou R : melange de radicaux alkyles en C^-C^ 

n : valeur statistique moyenne d 'environ 3,5 10 g MA 

prepare* selon le brevet francais n° 2 091 516 
Chlorure de sodium - 4 g 

Le pH est de 6 ajuste avec I'acide chlorhydrique 
Eau q.s.p. 100 g 

Cette composition est utilisee comme shampooing* 

EXEMPLE 20 
On prepare la composition suivante : 
Polycondensat d'acide adipique et de diethylene- 
triamine reticule par un reticulant de formule : 

CIC^-CTOH-CH^ ^^^ -C^-CHOH-^^ CI 0,5 g MA 

» 

prepare selon le BF 2 363 508. 
Polyalkylnaphtalene sulfonate de sodium 
vendu sous la denomination de Darvan n° 2 par 

la Societe VAKDERBIL3T 0,6 g MA 
Gomme de xanthane vendue sous la denomination 

Rhodopol 23 par la Societe RHONE POULENC 0,3 g MA 

Chlorure de sodium 3 g 
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Lauryl ether sulfate de sodium et de 
magnesium vendu a 30 % MA sous la denomination 
de Texapon ASV par la Societe HENKEL 10 g MA 

pH = 7,9 ajuste* avec l'acide chlorhydrique 
5 Eau q.s.p. 100 g 

Cette composition est utilisee comme shampooing, 

EXEMPLE 21 
On prepare la composition suivante : 
Polycondensat d'acide adipique et de diethylene- 
10 triamine reticule par un reticulant de formule : 

CICH^CHOH-CH^^ ^ ^ N-CH 2 -CH0H-CH 2 ^-C1 1 g MA 

prepare selon le SF 2 368 508. 
15 Terpolymere d 'acetate de vinyle/acide 

crotonique/vinyl neodecanoate vendu sous 
la denomination de Resin 28,29.30 qualite E 

par la Societe National Starch 0,5 g MA 

Gpmme de xanthane vendue sous la denomination 
20 de Keltrol par la Societe KELCO 0,1 g MA 

Sel de potassium du condensat d'huile de Coco 
et de polypeptide du collagene vendu a 30 % MA 
sous la denomination LAMEPON S par la Societe 

GRDNAU 10 g MA 

25 Chlorure de sodium 4 g 

pH « 7,5 avec l'hydroxyde de sodium 

Eau q.s.p. 100 g 

Cette composition est utilisee comme shampooing. 
EXEMPLE 22 

30 On prepare la composition suivante : 

Polycondensat d'acide adipique et de diethylSne- 
triamine reticule par un rSticulant de formule : 

ClC^-CHOH-CH^rf'^ ^\-CH 2 -CH0H-CH2^-Cl 0,5 g MA 
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prepare selon le BF 2 368 508. 
Copolymers d 1 acetate de vinyle et d'acide 
crotonique vendu sous la denomination de • 

RESYN 281310 par la Societe NATIONAL STARCH 0,5 g MA 

5 Gomme de xanthane vendu sous la denomination 

de Keltrol par la Societe KEI£0 .0,1 g MA 

Chlorure de sodium 4 g 

Hydroxypropyl gomme de guar non ionique 

vendu sous la denomination Jaguar HP 60 par 
10 la SocietS MEYHALL 1 g MA 

Tensio-actif de formule : 

R-CH0H-CH 2 -CK(CH 2 -CH0H-CH 2 -0) n -H 

oii R = melange de radicaux alkyles en c 9 ~ c 12 
n - valeur statist ique moyenne d'environ 3,5 
15 prepare selon le brevet francais n° 2 091 516 1 g MA 

Chlorure de sodium 4 g 

pH = 7,9 ajustS avec l'acide chlorbydrique 

Eau q.s.p. 100 g 

Cette composition est appliquee aprSs shampooing sur 
20 i es cheveux, puis rincee a l'eau. 

EXEMPLE 23 
On prepare la composition suivante : • 
Polyconderisat d'acide adipique et de diethylene- 
triamine reticulS par un reticulant de formule : 
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C1CH 2 -CH0H-CT 2 ^^^N-CH 2 -CH0H-.CH 2 ^-C1 1 g MA 



prepare selon le BF 2 368 508. 
Sel de calcium de la lignine polysulfonee 
30 vendue sous la denomination Marasperse C 21 

par la Societe AMERICAN CAN COMPANY 0,5 g MA 

Polyacrylamide modifiee a caractere anionique 
vendue sous la denomination de Cyanamer A 370 

par la Societe AMERICAN CYANAMID 0,1 g MA 

35 Gomme de xanthane vendue sous la denomination 
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de Rhodopol 23 par la Societe RHONE POULENC 0,8 g MA 

Chlorure de sodium 4 g 

Acide trideceth - 7 carboxylique vendu a 
90 % HA sous la denomination Sandopan DTC 

acid par la SocietS SANDOZ 0,7 g MA 

pH = 8 ajuste avec 1 'acide chlorhydrique 

Eau q.s.p. 100 g 

Cette composition est appliquee sur les cheveux 

apres shampooing puis rincee. 

EXEMPLE 24 
On- prepare la composition suivante ; 

Polymere cationique constitue de motifs rgcurrents : 

^"(CH 2 K - N— CH 2 -C0-NH-(CH 2 ) 2 -NH-CO-CH^ 0,5 g MA 

CH 3 CI CH 3 Cl^ 
prepare selon le BF 2 413 907. 
Sel de sodium d'un acide polyhydroxy- 
carboxylique vendu Sous la denomination 

d'Hydagen F par la Sociiete HENKEL 1,5 g MA 

Gomme de xanthane vendue sous la denomination 

de Rhodopol 23 par la Societe RHONE POULENC 0,15 g MA 

Chlorure de sodium 3,5 g MA 

Hydroxy propyl gomme de guar non ion i que vendu 
sous la denomination de Jaguar HP 60 par la 

Societe MEYRALL 1,2 g MA 

pH a 7,25 ajuste ayec l'hydroxyde de sodium 

Eau q.s.p. 100 g 

Cette composition est utilisee comme apres shampooing, et 
elle est rincee apres application. 
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Les noms comnierciaux 
produits suivants : 
ACTIGUM CX 9 

AMMQNYX 4002 
CARTARETINE F 4 

CATAMER Q 

COSMEDIA POLYMER HSP 1180 
DARVAN N° 7 
DELSETTE 101 

DEUTERON XG 

DOW CORNING 929 

FLEXAN 500 
GAFQUAT 755 



utilises dans les exeraples representent les 

Gomioe de xanthane, polysaccharide resultant 
de la fermentation de certains sucres par des 
microorganismes commercialise par la C.E.C.A. 
Tensio-actif : chlorure de stearalkqnium 
vendu par ONYX INTERNATIONAL. 
Copolymere acide adipique/dimethylarainohy- 
droxypropyl dietliylenetriamine vendu par la 
Societe SANDOZ. 

POLYQUATERNIUM 5 (nomenclature C.T.F.A. 
EDITION 1982) vendu par la Societe 
RICHARDSON. 

Acide polyacrylamidoethylpropane sulfonique 
vendu par la Societe HENKEL. 
Polymethacrylate de sodium vendu par la 
Society VAN DER BILT. 

Polyamide adipique/diethylenetriamine qua- 
ternise a I'epichlorhydrine vendu par la 
SociSte HERCULES. 

Gomme de xan thane hSteropolysaccharide anionique, 
ayant un poids moleculaire de quelques millions 
viscosite d'une solution a 1% : 1200 cps raesuree 
au viscosimetre Brookfield LvT a 30 t/mn 
vendu par la Societe SCHONER G.ra.b.H. 
Melange d f araodimethicone "tallowtrinoniura chlorure 
et nonylxynol - 10 d'apres le CTPA Cosmetic 
Ingredient Dictionary, Edition 1982, vendu par 
la Societe DOW CORNING. 

Sel de sodium de polystyrene sulfonate de 
poids moleculaire de l'ordre de 500.000 
vendu par la Societe NATIONAL STARCH. 
Copolymere polyvinylpyrrolidone quaternaire 
ayaut un PM de 1.000.000 commercialise par 
la Societe" GENERAL ANILINE. 
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io 



20 



25 



GANTREZ ES 425 



GGMME DE GUAR 10W 



HYDAGEtt F 



JAGUAR. C 13S 



JAGIiAR HP 60 



JAGUAR CMHF 



15 " JR 400 



KELTROL 



LUVIQUAT FC 905 



MEKQIJAT 550 



30 RESIN 28.29.30 



Monobutyl ester de poly (methyl vinylether/ 
acide maleique) vendu par la Societe 
GENERAL ANILINE. 

Gomaie de guar cationique vendu par la 
Society CESALP£NA spA. 

Sel de sodium d' acide polyhydroxycarboxy- 
lique vendu par la Societe HEKKEL. 
Hydroxy propyl trimoniura chloride de gorame de 
guar d'apres le dictionnaire CTFA vendu par la 
Societe MEYHALL. 

Hydroxy propyl gomme de guar non ionique 
vendu par la Societe MEYHALL* 
Carboxymethylhydroxy propyl gomme de guar le- 
gerement anionique vendu par la Ste MEYHALL. 
Polymere d' hydroxye* thy 1 cellulose et d'epi- 
chlorhydrine quaternise avec la trimiethyl- 
amine vendu par la Ste UNION CARBIDE. 
Gamma de xan thane, polysaccharide de poids 
mo 1 ecu la ire elevS. Viscosite d'une solution 
3 1% : 1200 - 1600 cPs mesuree au viscosiraetre 
Brookfield LVT a 30 t/mn vendu par KELCO, 
division de MERCK & CO. 

Polymere quaternaire cationique de composi- 
tion : vinyl pyrrol idone 5% 

vinyl imidazole 95% vendu par la 
Socti'te BASF. 

CopolymSre de chlorure de diinethyldiallyle 
ammonium et d'acrylamide de PM^ 500.000 vendu 
par la Societe MERCK. 

Terpolymere d* acetate de vinyle/acide croto- 
nique/vinylneodecanoate vendu par la SocietS 
NATIONAL STARCH. 
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RHODOPOL 23 C 



10 



15 



VERS ICO L E5 



TRITON CG 110 
CH 2 OH 



J— — 0 J 
YoH V- 1— 0-<( OH Y-O-J 



Gomine de xau thane, polysaccharide de PM eleve 
obtenu par fermentation de sucres au raoyen 
d'un microorgahisme du genre xanthomonas. 
vendu par la Societe RHONE POQLENC, viscosite 
d'une solution aqueuse a 0,3% = 450 - 50 cps 
mesuree au viscosimetre Brook fie Id LVT a 
30 t/ran. 

Melange d'horao et copolymer e d'acide acry- 
lique de viscosite 16 cps en solution a 25%, 
de poids raolSculaire 3500 environ vendu par 
la SociSte ALLIED COLLOIDS. 
Alkyl ether de glucoside de formule : 
CH 2 OH 



dans laquelle R designe un radical C^C^, n = 0, 1, 2, 3 ou 4 vendu par la 
Societe SEPPIC. 
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REVEr^MCATCONS 

1. Composition de condit Lonnemen t des cheveux caracterisee par le fait 
qu'elle se presente sous forme d'une lotion epaissie, stable et horaogene et 
qu'elle contient au moins un polymere cationique, au moins un polymere anio- 
nique et au moins une gomrae de xanthane. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
les polymeres cationiques utilises ont un poids moleculaire compris entre 500 
et 3.000.000 et que les polymeres aaiorUques utilises ont un poids raoleculaire 
compris entre 500 et 3.000.000. 

3. Composition selon la revendication 1 on 2, caracterisee par le fait 

que les polymeres cationiques sont choisis parmi les polymeres de type poiyaraine, 
polyamino polyamide ou polyammoniun quaternaire, le groupement amino ou 
ammonium faisant partie de la chaine polymere ou etant reliee a celle-ci. 

4. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait 
que les polymeres anioniques sont des polymeres comportant un ou plusieurs. 
groupements carboxyliques ou sulfoniques. 

5. Composition selon I'une quelconque des revendi cat ions 1 a 4, caracte- 
risee par le fait que les polymeres cationiques sont presents dans les proportions 
comprises entre 0,01 et 10% en poids, que les polymeres anioniques sont 
presents dans les proportions comprises entre 0,01 et 10% en poids et que la 
gomme de xanthane est presente dans des proportions comprises entre 0,05 et 

5% en poids* 

6. Composition selon la revendication 5, caracterisee par le fait que le 
rapport en poids entre polymere cationique et polymere anionique varie entre 
0,1 et 40. " 

7. Composition selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que les goranies de xanthane ont un poids moleculaire 
compris entre 1 million et 50 millions et une viscosite en solution aqueuse a 
1% comprise entre 850 et 1600 cps. 

8. Composition selon l T une quelconque des revendications 1 a 7, caracte- 
risee par le fait que les polymeres cationiques sont choisis parmi : 1) les 
copolymeres vinyl-pyrrolidone-acrylate ou raethacrylate de dialkylaminoalkyle, 
quatemises ou non, 

2) les derives d 1 ether de cellulose comportant des groupements ammonium 
quaternaires, et les derives quaternaires de cellulose, 
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3) les polysaccharides cationtques, 

4) les polymeres cationiques choisis pami les polymeres contenant des motifs 
de formule -A-Z-A-Z- (I) dans laquelle A designe un radical comportant 
deux fonctions amines et de preference piperazinyle 

5 et Z designe le symbole B ouB'; B et B ? identiques ou differents designant 
un radical alkylene lineaire ou ramifie* non substitue ou substitue par des 
groupements hydroxy le et pouvant comporter en outre des atomes d'oxygene, 
d'azote, de soufre, 1^3 cycles aromatiques et/ou hSterocycliques; les 
polymeres de formule : - A - Zj. - A - Zj - (TI) dans laquelle A a la meme 

10 signification que ci-dessus et Z 1 dSsigne le symbole B x ou.B'j et signifie au 
moins une fois B'^, B^ etant un radical alkylene ou hydroxy alkylene lineaire 
ou ramifie, B f j est un radical alkylene lineaire ou ramifig non substitug ou 
substitue* par un ou plusieurs radicaux hydroxy les et interrompu par un ou 
plusieurs atomes d'azote, l'atome d'azote etant substitue par une chaine 

!5 alkyle eventuellement interrorapue par un atome d'oxygene et comportant Sven- 
tuellement une ou plusieurs fonctions hydroxyles; 

les sels d'ammonium quaternaires et les produits d f oxydation des polymSres 
de formule (I) et (II) 
5) les polyamlno polyamides, 

20 6) les polyamlno polyamides reticules choisis parmi : 

a) les polyamlno polyamides reticules eventuellement alcoyles, obtenus par 
reticulation d'un polyamlno polyamide prepare par polycondensatlon d'un 
compose acide avec une polyamine, avec un agent reticulant choisi parmi les 
epihalohydrines, les diepoxydes, les dianhydrides & les anhydrides non satures, 

25 les derives bis-insatures, le reticulant Ptant utilise dans des proportions 

comprises entre 0,025 et 0,35 mole par groupement amine du polyaminopolyamide; 

b) les polyamino polyamides reticules solubles dans l f eau, obtenus par reticula- 
tion d'un polyamino polyamide susdefinl avec un agent reticulant choisi 

parmi : 

30 I - les bishalohydrines, les bis-azetidinium^ les bis-haloacyl diamines, 

les bis-halogenures d'alcoyle, 

II - les oligomeres obtenus par reaction d'un compose du groupe I ou des 
epihalohydrines, des diepoxydes, des derives bis-insaturSs, avec un compose 
bifonctionnel react If vis-a-vis de ces composes, 
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III - le produit de quaternisation d'un compose du groupe I et des 
oligomers du groupa II comportant des groupements amines tertiaires alcoy- 
lables totalement ou partiellement avec un agent alcoylant, 

la reticulation etant realisee au moyeu de 0,025 a 0,35 mole d'agent 
5 reticulant par groupement amine du polyamino polyamide, 

7) les derives de polyamino polyamides resultant de la condensation d f une 
polyalcoylene polyamine avec ua acide polycarboxylique suivie d f une alcoyla- 
tion par des agents bifonctionnels, 

8) les polymeres obtenus par reaction d'une polyalkylene polyamine comportant 
10 deux groupements amines primaires et au mo ins un groupement amine secondaire 

avec un acide dicarboxylique choisi parmi 1' acide diglycolique et des acides 
dicarboxyliques aliphatiques satures ayant 3 a 8 a tomes de carbone, le rapport 
molaire entre la polyalkylSne polyamine et l T acide dicarboxylique etant 
compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le polyaminopolyaaide en resultant etant 
15 amene a reagir avec I'epichlorhydrine dans un rapport molaire d'epichlorhy- 
drine par rapport au groupement amine secondaire du polyaminopolyamide com- 
pris entre 0,5 : 1 et 1,8 : 1. 

9) Les cyclopolymeres comportant comme constituant principal de la 
chaine, des unites repondant a la formule (III) ou (III') 

20 w 2 H }™ 2 \z 

■-(CH 2 ) t — R fl C^ \$-&\ 2 - -{CH^^'C CH"-CH 2 — 




dans laquelle f et t sont egaux a 0 ou I et f + t a 1, R" designe hydrogene 
ou raethyle, R et R ? designent independamment l'un de l'autre, un groupement 
alcoyle ayant 1 a 22 a tomes de carbone, un groupement hydroxyalcoyle dans 
lequel le groupement alcoyle a de preference 1 a 5 atonies de carbone, un 

30 groupement amidoalcoyle inferieur et ou R et R* peuvent designer conjoin- 

tement avec l 1 a tome d 1 azote auquel ils sont rattaches des groupements hetero- 
cycliques tels que piperidinyle ou morpholinyle, ainsi que les copolymeres 
comportant des unites de formule (III) ou (III 1 ) et des unites derlvees 
d'acrylamide ou de diacetone acrylamide, Y^est un anion, tel que bromure, 

35 chlorure, acetate, borate, citrate, tartrate, blsulfate, bisulfite, sulfate, 
phosphate. 
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10) Les polyammonium quaternaires de formule : 
R^ 

R 2 5P R 4 X® (W) 
ou R^ et R 2 , R^ et R^, ggaux ou differents representent des radicaux alipha- 
tiques, alicycliques ou arylaliphatiques contenaat au maximum 20 atomes de 
carbone ou des radicaux hydroxyaliphatiques inferieurs, ou bien et R^ et 
Rg et R^, ensemble ou separement constituent avec les atomes d'azote auxquels 
ils sont attaches, des heterocycles contenant eventuel lemen t un second hetero- 
atome autre que I'azote, ou bien R Jf R 2 , R^ et R^ reprSsentent un groupement : 
/ Rl 3 R *3 dg signant hydrogene ou alcoyle inferieur 

- CI^ -CH 

R, 4 R? 4 designant : 
S ? 0 R 'fi 

11 n u / 0 

-CN; - C - OR*; - C - R' c ; - C - N ; 

6 

0 0 

- C - 0 - R f y - D; - C - NH - R f 7 - D 

R 1 ^ designant alcoyle inferieur, R'^ designant hydroglne ou alcoyle inferieur 
R Y ^ designant alcoylene, B designant un groupement ammonium quaternaire - A 2 
et B 2 peuvent representer des groupements polymSthyleniques contenant de 2 a 
20 atomes de carbone, pouvant etre lineaires ou.ramifigs, satures ou insatures 
et pouvant contenir, intercales dans la chaxne principale, un ou plusieurs 
cycle^ aroma tiquejsj t els que le groupement : 
- CH„ ^ 

CH 2 ~ (°» m ou P) 

un ou plusieurs groupements ~( CH 2 ^ n ~ *1 ~ * CH 2^n " avec Y l d ^ si S aant °» s » 
SO, so 2 , 

• 9 n 

- S - S - W ®-N - t - CH - t m - C - NH 

1 1 £5 r 

R 8 R, 9 X l 0H 
0 0 
l« I' 

- C - N- ou-C-0- 

R' 

8 
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avec designant ua anion derive d T un acide mineral ou organique, n Stant 2 
ou 3 V 

R f g designant hydrogSne ou alcoyle inferieur, R* 9 designant alcoyle infer ieur 
ou bien et R l et forment avec les deux atomes auxquels ils sont rattaches, 
un cycle piperazinique; En outre, si A 2 designe un radical alcoylene ou 
hydroxyalcoylene lineaire ou ramifie, sature ou insature, 
peut ega lenient designer un groupement : 

"(CH 2 ) n - CO - D — OC - (CH 2 > n dans lequel T) designe : 

a) un reste de glycol de formule - 0- Z-. 0 - ou Z designe un radical 
hydrocarbone lineairn ou ramifie ou un groupement repondant aux formules : 
-/CH 2 - CH 2 - 0^ x CH 2 -CH 2 - on Vci^-CH-O j- CH^CH 

CH 3 J y CH 3 

ou x et y designent un norabre entier de 1 a 4 representant un.degre.de polyme- 
risation defini et unique ou un nombre quelconque de 1 a 4 representant un 
degre de polymerisation moyeu; 

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive de la piperazine 

c) un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- NH - Y - NH - 

ou Y designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou le radical biva- 
lent - CH 2 -CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 -, 

d) un groupement ureylene de formule - NH-CO-NH-; 

n est tel que la masse moleculaire soit genera lement comprise entre 1.000 et 
100.000. * 
^designe- un anion. 

11) Les homopolymeres ou copolymeres derives d'acides acrylique ou 
methacrylique et coiaportant an moins un motif : 

?7 f? *7 

— CHj- C- , — CH 2 -C- ou — CH 2 -C — 



C=0 C=0 CO 

i I , 

0 0 NH 

^ K 8 -f>- ho R 8 -f-R 10 (V) 

R 5 R 6 R 9 X 1 R 9 

dans lequel R^ est H ou CH^; A^ est un groupe alcoyle lineaire ou ramifie de 

116 atomes de carbone ou un groupe hydroxyalcoyle de 1 a 4 atomes de carbone; 
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30 



Kg, R^, R 1Q identiques ou differents designent un gmape alcoyle, ayant I a 
18 atomes de carbone ou un groupement benzyle; Re, R fi designeat H, alcoyle 
ayant. 1 a 6 atomes de carbone; X designe un anion metbosulf ate ou halogenure. 
12) Les copolymers quaternaires de vinylpyrrolidone-vinyl imidazole, 
5 13) les polymeres cationiques silicones, 

14) les polyalkyl^ne imines, 

15) les polymeres contenant daas la chaine des motifs vinylpyridine ou 
vinylpyridiniura, 

16) les condensats de polyaraines et d'epichlorhydriue, 
10 17) les polyureylenes quaternaires, 

18) les derives de la chitine* 

9. Composition selon les reveadica tions 1 on 3, caracteris^e par le fait 

que 

- les polymeres a groupement carboxylique sont derives de* mono ou 
25 diacides carboxyliques insatur?.s represented par la formule : 

R i\ ^ (A) « C0OH 

c - c 

R f ^ R 3 
dans laquelle n est un norabre entier de 0 3 10, A designe un groupement 

20 methylene eventuellement relie a l'atome de carbone du groupement insatur e ou 
au groupement methylene voisin lorsque n est supSrieur a 1 par 1 ? intermedial re 
d'un heteroatome tel que l'oxygene, le soufre, R x designe un atorae d'hydrogene, 
un groupement phenyle, benzyle, ^ designe un atome d ? hydrogene„ un groupement 
alcoyle infer ieur, carboxyle, R 3 designe un atome d'hydrogene, un groupement 

25 alcoyle inferieur, -CH 2 -COOH, phenyle, benzyle, 

et que le3 polymeres A grouperae-it sulfonique sont choisis parmi : 

- les sels d'acide polystyrene sulfonique 

- les sels de metaux alcalins ou alcalino-terreux des acides sulfoniques 
derivant de la lignine 

- les sels de polyacrylamide sulfoniques 

- les polymeres contenant des ;notifs alkylnaphtalenesulfoniques salifies, 

- les polymeres a motifs viuylsulfoniques, 

10. Composition selon I'une quelconque des revendica tions 1 a 5, caracte- 
risee par le fait que I'on utilise a la place du polymere cationlque ua poly- 

35 mere araphotere avec le polymere anionique. 
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11. Composition salon l'une quelconque des revendications 1 3 5, caracte- 
risee par le fait que l'ou utilise a la place du polymere anionique, un 
polymere aniphotere avec le polymere cationique. 

12. Composition selon les revendications 10 ou li, caracterisee par le 
fait que les polymeres amp ho teres sont constitues de motifs A et B repartis 
statistiquement dans la chatne polyraere, ou A designe un motif derivant d'un 
monomere comportant au moins un a tome d f azote basique et B designe un motif 
derivant d'un monomere acide comportant un ou plusieurs groupements carboxy- 
liques ou sulfoniques ou bien A et B peuvent designer des groupements derivant 
de monomeres zwitterioniques de carboxybetaine, A et B peuvent egalement 
designer une chatne polymere cationique comportant des groupements amines' 
secondaires, tertiaires ou quaternaires dans laquelle au moins I'un des 
groupements amines porte un groupement carboxylique ou sulfonique relie par 
i'interraediaire d'un radical hydrocarbone ou bien A et B font partie d'une 
chaine d'un polyraere a motif ethylene , -dicarboxylique dont l'un des 
groupements carboxylique a ete amene a reagir avec une polyamine comportant 
un ou plusieurs groupements amines primaires ou secondaires. 

13. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 12, caracte- 
risee par le fait qu'elle contient en plus au moins un agent tensio-actif 
cationique, anionique, non-ionique, aniphotere ou leur melange dans des propor- 
tions de 0,1 a 30% et de preference 0,2 a 20%. 

14. Composition selon l T une quelconque des revendications 1 a 13, 
caracterisee par le fait qu'elle contient au moins un polymere cationique, 
au moins un polymere anionique, une gorarae de xanthane et un agent tensio- 
actif non ionique. 

15. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 14, caracte- 
risee par le fait qu'elle contient en plus des adjuvants habituellement 
utilises en cosmetique et choisis panni les parfums, les colorants, les 
agents conservateurs, les agents sequestrants, les agents adoucissants, des 
polymeres non ioniques, des agents acidifiants ou alcalinisants suivant 1 'ap- 
plication envisagee. 

16. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 15, caracte- 
risee par le fait qu'elle contient en plus au moins un sel de roetaux alcalins 
ou alcalino-terreux. 

17. Composition selon la revendication 16, caracterisee par le fait que 
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le sel alcalin est clioisi parmi les halogSnures, sulfates, acetates ou lactates 
de sodium, potassium ou de lithium et que le sel alcalino-terreux est choisi 
parmi les carbonates, silicates, nitrates, lactates, gluconates, pantothenates 
et lactates de -calcium, magnesium ou strontium. 

5 18. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 15, ca- 

racterisee par le fait qu'elle contient en plus de la gomme de guar. 

19. Procide de traitement des cheveux en vue de leur conditionnement 
caracterise par le fait que l f on applique sur ces cheveux au moins une compo- 
sition telle que dSfinie dans l'une quelconque des revendications 1 a 18 et 

10 qu'apres avoir laisse poser de 1 a 30 minutes on les rince, puis on les 
seche. 



